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Abstract of JP2000290439 

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an olefin-based elastomer composition excellent in abrasion resistance, 
enough in flame retardance, light and useful as a tube material for protecting wire harness electric cables for 
automobiles and an olefin-based elastomer good in winding performance of coated wires without generating bei 
faults during winding and useful as a tube material for protecting wire harness electric cable for automobiles. 
SOLUTION: This olefin-based elastomer composition contains at least 1 .2 wt.% of a bromine-based flame retar 
(based on the weight of the bromine element), at least 1 wt.% of antimony trioxide and, if needed, 3-6 wt.% of a 
hydrogen-added styrene-butadiene rubber and, if needed, at least 0.5 wt.% of a lubricant and further, if needed, 
10 wt.% of a polyethylene having a super high molecular weight. 
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